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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Bindemittelgemisch aus sulfatischen, kalkspendenden und puzzolanischen Sto.ffen 

Ein Bindemittelgemisch aus sulfatischen, kalkspendenden 
und puzzolanischen Stoffen fuhrt zu Erhartungsprodukten. die 
in Abhangigkeit vom Mischungsverhaitnis relativ hohe 
Anfangsfestigketten. keine gipstypische Nacherweichung und 
durch eine hydraulische Nacherhdrtung hohe re Endfestigkei* 
ten aufweisen. Zur Gewahheistung eines raumbestdndigen 
Erhartungsveiiaufes dart das Verhattnts von kalkspendender 
zu puz20lanischer Komponente 0,75 nicht uberschretten. 
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Patentanspriiche : 

f 1 Bindemittelgemisch aus sulf atischen, kalkspendenden und 
kalkarmen puzzolanischen Stoffen, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB es aus 50 bis 90 Masseprozent Calciumsulf at , 3 bis 25 
Masseprozent kalkspendenden Stoffen und 5 bis 35 Masseprozent 
puzzolanischen Stoffen besteht. 

2. Bindemittelgemisch nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB es alumosilikatische Puzzolane enthalt. 

3. Bindemittelgemisch nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB es als Sulf atkomponente Stuckgips enthalt. 

4. Bindemittelgemisch nach den Anspriichen 1 und 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB es als hydraulische Komponente Por tlandzemente enthalt. 
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5. Bindemittelgenisch nach den Anspriichen 1, 3 und 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB es als puzzolanische Komponente TraBmehl enthalt. 

6. Bindemittelgemisch nach den Anspriichen 4 und 5, 

dadurch gekennze^ichnet , 

daB das Massenverhaltnis von TraBmehl zu Portlandzement 
in den Grenzen 1 bis 2 liegt. 

7. Bindemittelgemisch nach den Anspriichen 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Verarbeitungs- und Anwendungseigenschaf ten durch 
Zusatze modifiziert werden. 

8. Anwendung des Bindemittelgemisches nach den Anspriichen 
1 bis 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die erste Phase der zeitlich in zwei Phasen ablaufenden 
Erhartung unter Druckanwendung erfolgt. 

9. Anwendung des Bindemittelgemisches nach den Anspriichen 
1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB ein Teil des noch freien Wassers durch die in der zweiten 
ErhSrtungsphase entstehenden Reaktionsprodukte chemisch ge- 
bunden wird. 
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Bindemittelgemisch aus sulf atischen, kalkspendenden 
und puzzolanischen Stoffen 

Die Erfindung betrifft ein Bindemittelgemisch aus sulf atischen, 
kalkspendenden und puzzolanischen Stoffen. 

Es ist bekannt, daS sulfatische Bindemittel, z.B. Branntgips, nur 
mit sehr geringen Anteilen (<4 %) hydraulischer Zusatze, z. B. 
Portlandzement, gemischt warden diirfen, da die Vertraglichkeit 
dariiber hinaus nicht gegeben ist, Werden hohere Zusatzmengen ver- 
wendet, so entstehen Bindemittelgemische, die nicht raumbestan- 
dig erharten und daher fur die Anwendung ungeeignet sind. Ursa- 
che hierfiir sind die unter den Bedingungen hoher Kalkkonzentra- 
tion entstehenden wasserreichen Calciumaluminatsulf athydrate , die 
wahrend und nach der Erhartung zu erheblichen Treiberscheinungen 
fiihren. Es ist weiterhin bekannt (DE-AS 1 241 330), daB Binde- 
mittelgemische aus Calciumsulf at, Zement und silikatischen Zu- 
satzen sedimentaren Ursprungs, wie z.B. Tripel und Diatome^verde 
diese Nachteile nicht aufweisen. Beim Anmachen derartiger Binde- 
mittel mit Wasser hydratisiert zunachst das Calciumsulf athalbhy- 
drat zu Dihydrat, wahrend in einer wesentlich sp&teren Phase 
die Reaktionen zwischen dem Kalk des ^Zementes^der KieselsSure 
der sauren silikatischen Zusatze und dem Wasser wasserfeste 
Calciumsilikathydrate entstehen lassen. Reaktionen zwischen dem 
Gips, dem Zement und den Puzzolanen, die zu den sogenannten 
Calciumaluminatsulf athydraten fiihren, sollen auf diese Weise ver- 
mieden werden, da sie im allgemeinen als destruktiv bekannt sind. 
HiSlrbei wird jedoch ubersehen, dafl derartige Verbindungen, wenn 
ihre Entstehung auf die Anfangsphase der ErhSrtung, die soge- 
nannte fltissige Phase, beschriinkt bleibt, nicht destruktiv, son- 
dern f estigkeitsf ordernd wirken. Folgende Ergebnisse, die an 
Norm^priif korpern eines erf indungsgemSflen Bindemittelgemisches 
nach Ausf iihrungsbeispiel 1 ermittelt wurden, verdeutlichen das: 
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Biege- und Druckf estigkei tsen twicklung von Normprismen unter 
vergleichbaren Bedingungen bei verh inderter Aus trocknung : 



Lagerungs- bzw. 
Erhartungszeit 


2 

Biegef estigkeit (N/mm ) 
Gips Gips-Zem. -Puzz . 


2 

Druckfestigkeit (N/mm ) 
Gips Gips-Zem. -Puzz . 


2 h 


2,04 


2,06 


3,91 


4,25 


1 d 


2,02 


1 ,91 


2,84 


4,15 


2 d 


1 ,83 


1 ,92 


3,50 


3,94 


7 d 


1 ,80 


2,07 


2,95 


3,92 


14 d 


1,74 


1 ,98 


2,90 


5,07 


28 3 


1 ,80 


2,45 


3,11 


6,23 



Erf indungsgemafl werden also die zur Festigkeitssteigerung erfor- 
derlichen Bedingungen durch die Wahl eines geeigneten Verhaltnis- 
ses der kalkspendenden zur kalkbindenden Kompcr.ert.e .rje^schaf f en, 
die in der Anfangsphase der Erhartung fur die zur Entstehung von 
Calciumaluminatsulf athydraten notwendige hohe Kalkkonzentration 
sorgen, im weiteren Erhartungsverlauf aber die Kalkkonzentra- 
tion soweit abbauen, dafl die Entstehung destruktiver Calcium- 
aluminatsulf athydrate vermieden wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Bindemittelgemische 
zu entwickeln, deren Verarbeitungseigenschaf ten, insbesondere 
die Fruhf estigkeit , vorrangig von der Sulf atkomponente durch die 
Entstehung von Calciumsulf atdihydrat und Calciumaluminatsulf at- 
hydrat, deren Anwendungseigenschaf ten, insbesondere die Endfe- 
stigkeit und Wasserbestandigkeit , aber maflgeblich durch die Reak- 
tionsprodukte der kalkspendenden, hydraulischen und der kalkbin- 
denden, puzzolanischen Komponente bestimmt werden. Mit Hilfe die- 
ser Bindemittelgemische wird die Herstellung von Bauteilen 
ermoglicht, die ihre Manipulierf estigkeit schnell erreichen und 
gegeniiber den reinen Gipserzeugnissen eine verbesserte End- und 
NaBf estigkeit aufweisen. 
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Erf indungsgenaB wurde diese Aufgabe gemafl dem kennzeichncnden 
Teil des Anspruchs 1 gelost. Weitere vorteilhafte Ausfuhrungen 
der Erfindung sind in den Unteranspriichen 2 bis 9 beschrieben. 

Die Erhartung derartiger B^indemittelgemische beim Anmachen mit 
Wasser lauft in zwei zeitlich ver schiedenen Phasen ab. Sie be- 
ruht in der Anfangsphase auf der Hydratation des Calciumsulf ates 
zum Calciumsulf atdihydrat und Calciumaluminatsulf athydrat und in) 
Verlauf der hydraulischen Nacherhartung auf den Reaktionen zwi- 
schen dem Kalk der hydraulischen Komponente und den Aluminaten bzw. 
Silikaten der puzzolanischen Komponente. Da sich die hydraulische 
Nacherhartung iiber einen langeren Zeitraum erstreckt, wird ein 
Teil des noch vorhandenen freien Wassers als Hydratwasser gebun- 
den,- so dafi bei Wasser-Bindemittel-Verhal tnissen w - 0,45, wie 
z. B. bei einem Halbtrockenverf ahren unter Natzung von Wasser- 
depots (vergl. DE-AS 29 19 311), auf eine technische Trocknung 
des Endproduktes verzichtet werden kann. 

Der Erhartungsverlauf in der ersten Phase und die elasto-mecha- 
nischen Eigenschaf ten der Erhartungsprodukte konnen durch geeig- 
nete Zusatze zum Bindemittelgemisch verandert werden. 

Die Erfindung soil nachstehend an 4 Ausf uhrungsbeispielen naher 
erlautert werden: 

Beispiel 1 : 

Bindemittel, hergestellt durch gemeinsames Mahlen und/oder 
Mischen, bestehend aus: 

70 Masseteilen Stuck- und/oder Baugips nach DIN 1168 
15 Masseteilen TraSzement nach DIN 1164 
15 Masseteilen TraBmehl nach DIN 51 043 
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Beispiel 2: 

Bindemittel , bestehend aus: 

70 Masseteilen Stuck- und/oder Baugips nach DIN 1168 

12 Masseteilen Portlandzement oder -klinker nach DIN 1164 
18 Masseteilen TraBmehl nach DIN 51 043 

Beispiel 3 : 

Bindemittel, bestehend aus: 

60 Masseteilen Stuck- und/oder Baugips nach DIN 1168 

13 Masseteilen Portlandzement nach DIN 1164 
27 Masseteilen TraBmehl nach DIN 51 043 

Beispiel 4: 

Bindemittel, bestehend aus: 

60 Masseteilen Stuck- und/oder Baugips nach DIN 1168 
25 Masseteilen TraBzement nach DIN 1164 
15 Masseteilen TraBmehl nach DIN 51 043- 



